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Qn salt que I'on ut ilise actuellement couramment des re sines na- 
turelles ou s^thetiques, le plus souveut mises en solutions liydro- 
alcooliques ou alcooliques pour r^aliser* des lagues ou des lotions 
de mises en plis pour clxeveui. 
5 Ii' utilisation oosmetigue de telles resines a pour objet d* aider 
a maintenir les cheTeux dans la forme que "I* on desire leur donner et 
d'ameliorer leur apparence en leur conf^rant, notaioment, un aspect 
plus brill ant, 

II est deji connu d'utiliser a cet effet des Ixomopol^eres tels 

10 que la polyvinylpTrrolidone, des copolTm&res tels que le- copolym^re 
vinylpyrrolidone/acetate de vinyle, les copolTmeres esters acryliques/ 
acides monoethyleniques insatures, les copolymeres aiihydride maleique/ 
6ther alcoyl-vinyliques esterifies ou amidifiSs, ainsi que des copo- 
lym^res acetate de Yinyle/acides monoethyl^ziiques* insatures tels que 

15 l*acide crotonique. 

Xa pr^sente invention cone erne des copolymeres qui penaettent de 
r6aliser des nouvelles cosrpositions cosm^tiques prSsentant de 'meilleu- 
res qualites que celles qui etaient connues jusqu'li ce jour; 

Xes- copolymeres utilisables -salon 1' invention pexmettent de rea- . 

20 liser des laques ou des lotions de mise en plis qui donnent lieu a la 
foxmation de film presentant un pouvoir laquant notablement sux>erieur 
k celui obtenu avec les resines deja connues. 

De plus, ces polymeres conduisent k un durcissement tres rapide 
du film £oTm6 , de sorte que pour un pouvoir laquant identique on peut 

25 utiliser par escemple une quantity deux fois moindre de polymere uti*- 
lisable selon 1' invention que celle qui est necessaire avec, par exem- 
pie, un polym^re acetate de vlnyle/acide crotonique de type connu* 

II en r6 suite que les coiq^ositions cosm^tiques selon 1* invention 
procurent d'ezcellents r^sultats tout en 6tant d*un prix de revient 

30 moins dleve. 

Les copolymeres utilisables selon 1* invention conferent egalement 
auz laques et lotions de mise en plis d'autres avantages particulie- 
rement interessants . 

Us penaettent de real i ser des films presentant Tine brillance 
35 notablement sup^rieure a celle des copol^m^res couramment utilises 
aujourd'liui. 

De plus, ils pre sent ent une af finite notable pour le cbeveu, ce 
qui pre sent e le double avantage de conferer une meilleure tenue k la 
chevelure> par exemple lors de 1 'utilisation des nouveauz copol^mires 
40 dans des lotions de mise en plis, ainsi que de permettre le peignage 
de la clteveltire sans destruction importante du film de copolTmere. On 
sait en effet que Iorsqu*on utilise des resines du type actuellement 
connu , le peignage pxt>voqpie I'elaminatibn quasi totale de ces resines 
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qul tombent sous forme d'une poudre blanche. Au contraire, dans le cas 
des conroositions cosn^tiques selon 1 'Invention, le peigna^e est rendu 
possible, tandis que Des films de copolygferea pewent n^ammoins Stre 
facilement enleves par brossafie ou p5jp Uvage a I'aide d'lm shampooing 
de type conventionnel. 

Snfin, 11 est reaiarquable we leo cc-noositions cosmetioues selon 
I'lnyention qui pr^sentent dgj^ un nombre iaiportant d'avantages par rao- 
port euK compositions connues se caract^rlsent nar la foraation d'un 
film aui pr^sente une faible bygroscopicit^ de sorte qu'il wmet d'ob- 
tenir des coiffures qui restent stables mSme en presence pr^long^e d'une 
hudidit^ atfflospherlque elevee. 

La Soci^t6 deoanderesse a i6ih imaging d'utillser des compositions 
cosogtiques de copolymferes obtenus par copoJoFmsrisation d'acdtate de 
^le, d'acide erotoni.me et d'au moins un autre monomfere polym^risa- 
15 ble choisi dans le grouTje que constituent : 

- les esters -Tlnyliques de formule : 
H - COOCH a CHg 

dans laquelle : 

..... ...? .^ej'.r^.SA«*e. un radical .1^^^ chalne .Unfeire. ou raoi^i^e - 

comportant de 10 & 22 atomes de carbone, 

- les esters allyliques et les esters mdthallyliaues de forsmle t 
R» - COOCHg - C = 

daoB laquelle : 

25 H» repr^sente un radical hydrocarbon^ k chaine saturee liu^aire ou 

ramifiee cooportant de 10 k 22 atomes de carbone, et 

R" repre'sente un atome d'hydrog&ne ou le radical -CH,. 
Ces copolymeres contiennent de preference de 63 h d'ac^tate do 

vxnyle. de 5 ?t 15 ^ et de pr^fdrence de 7 a 12 d'acide crotoni.ue et 
30 de 5 a 25 9S d'esters viqylioues, d'esters allyliaues ou d- esters m^thal- 
lylaques • 

. la presents invention a pour objet le produit industriel nouveau 
que constitue une composition cosmetique telle gu-une laoue ou une lo- 
txou de mise en plis caractgrisfe par le fait au'elle contient en so- 
55 lutxon dans un v^hicule cosm^tiaue app««.rid au moins un couoly^fere 
obtenu par copolymerlsation d-au moins un nonomfere de chacun des trois 
groupes suivants : 

- le nr«der grouue ^tant constitue vsr les esters d'alcools insatu- 
res et d acides carbo:qrllques sattu^s a courte chaine, les esters d'al- 
»0 cools satures a courte chalUe et d'acides insatures. les chalnes carbo- 

r'.m" ''^^ eventuellanent interrompaes 

par des h^t^roatomes ou des h^tdrogroupes divalents. tels que, -0-, -5- 
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et poirrant ^galement presenter des groupements bydxozy sabstltaes 
en p par rapport a 1 ' he tero atome. 

- le second groupe dtant constitu^ par les acides insatur^s dont 
les chalnes carbon^es peuvent even-tuellefflent dtre Interrompues par des 

5 h^t^]X)atomes ou des li^t^rogroupes tels que -0-, -S-, -BH-, et peuvent 
presenter des groupements hydroxy substitu^s en P par rapport a l*h^ 
teroatome , 

- le troisifeme groupe ^tant constitu^ par les esters d 'acides II 
longae nh ^^rxfi et d*alcool insatur^, les esters des acides insatur^s du 

10 second groupe et d*un alcool satur^ ou insature lin^aire ou ramifid 

coioportant de 8 k 18 atomes de carbone ou d'un alcool de lanoline, les 
others alcoyl-vinyliqaes, les ethers alcoyl-allyliques, les others 
alCQyl-methallyliques ou les others alcoyl-crotyliqaes, et les a-ol^ 
fines* 

15 Paitni les mono me res du premier grouT>e, on peut utiliser conform^ 

ment a 1 'invention, les esters insatures d' acides carboxyliques h. cour- 

te ofaaine de f ormule ; 

R-COO-(CH^) -C = CH (I) 
2 n I I 

* R*--- H»— - 

20 dans laquelle : 

R reprdsente un radical hydrocarbone satur^ lineaire comprenant 
de 1 k 4 atomes de carbone, 

n repr^aente un nombre dgal k 0 ou 1, 

R' repr^sente un atome d* hydro gene ou un radical alcoyle de 1 ^ 
25 5 atomes de carbone, ou encore, les esters satures h court e chaine d'a- 
cides insatures de fornnale : 

H - CH - C - (CHg)^ - H' (U) 
R 

dans laquelle : 

30 R repr^sente un atome d'hydrog^ne ou ufii riadical alcoyle de 1 k 5 

atomes de carbone, 

p est un nombre entier ayant une valeur comprise entre 0 et 10, 
R» represent e le radical -COOR" ou le radical 

^COOR» 

35 - CH . - 

. ^COOR" 

dana lesquels : 

• repre sent e un. radical hydrocarbon^ lineaire fiaitUi'^ comportant 

, de. 1 k 8 atome's-de carbonei . ; • • ■ . •: : 

40 , Parmi. les monoa^res.du sebond groupe; on peut utiliser en' parti^ 

culier lep- mpnomeres- represents s par le formole . suivante * : " * 
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R - CH = 9 (CHg)^ - R» (m) 

E - 

dans laquelle 

E represent e im atome d'bydrog^ue ou tin radical alcoyle de 1 k 
5 5 atonies de carbone, 

. p est un nombre eatier comprxB entre 0 et 10, 
E« represente soit le radical -COOH aoit le radical 

^ COOH 

-CH 

10 COOH 

Parmi lea monomares du troiaieme groupe on pent utilisor en parti- 
culier les est era d'acides k longue chntne et d'alcool insatur^, qui 
ont poor f onnule : 

R - COO - (™2)p " ? = ^ (IV) 

15 Rl Rf 

dans laqueUe : 

E represente im radical liydrocarbon^ & chalne lindaire ou ramifi^e 
satur^e ou insaturde comportant de 8 a 22 atomes de carbone, 

i^Pi'^sente un atome d'hydrogene ou un radical alcoyle de 1 k 5 
20 atomes de carbone» 

p est un nombre entier pouvant prendre la valeur 0 ou 1 , 

• les esters d'acides insatur^s de formule III ci-dessus et d*un 
alcool comportant 8 k 18 atomes de carbone ou d»un alcool de lanoline, 

• les ethers de formale : 

25 CH = C - {CHg)^ - 0 - R (V) 

R« R« 

dans laquelle : 

R represente un radical hydrocarbon^ lin^aire ou ramifi^, satur^ 
ou insatur^, comportant de 2 k 18 atomes de carbone, ^ventuellement by- 
droxyie ou alcoyl^, et dont la chaine carbonde comporte des gioupements 
intenn^diaires tela que des h^t^roatomes, 

R' represents un atome d'hydrog&ne ou un radical alcoyle de 1 k 5 
atomes de carbone 

p. represente. un nombre entier egal. & 0 ou a 1, 
55 • les a-oiefines de formule : 

. 'CEg =5 CH - E . . . • 
dans laquelle : 

: R represents un radical hydrocatbone lineaire comportant de 4 k 
.1.8 atomes. de carbone... 
40. . Parmi. lee monomer^e^ du premier groups, jon pent u^biliser plus parti- 
• culi^rement - selon.l'lny^i.tion .: 
I'acetate de vinyle, le..propionate. d-e.^riaylo,-. le -bntyrate de vinyle. 
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!• acetate de methaUyle, le propionate de m^thallyle, le Iratyrate de 
methallyle, 1' acetate d'allyle, le propionate d'allyle, le batyrate 
d'allyle, I'ac^tate de crotylet le propioziate de crotyle, le butyrate 
de crotyle, le crotonate de m^thyle, le crotonate de butyle, le croto- 
5 nate d'octyle, le "vinylacdtate d»^thyle» I'aUylac^tate de butyie^ 
I'aUylac^tate d'hexyle, I'allyloxy acetate d'^thyle, I'allyloxy ace- 
tate d'octyle, I'al lylthio acetate d'^thyle, I'allylthio acetate d'oc- 
tyle, I'aHylamlno acetate d'^thyle, I'allylamiiio acetate d'octyle, 
I'allylmaloziate de di^tfayle, I'xmd^cylexiate de mSthylet le croi^losy-* 
10 acetate de batylef le methallyloayac^tate d'^thyle, le vinyloxyac^tate 
d»^thyle« 

ParndL les monoiE^res du eecozid groupe»' on peut utiliser plus par^ 
ticuli^rement selon 1' invention : 

I'acide batenoIque-3f I'acide pentenoIque-4f l*acide ttndecenoIqae-IO, 
15 I'acide aUylmalonique, I'acide crotonique, I'acide aUylozyac^tique, 
I'acide crotyloxyacetique, I'acide m^thallylosyacetique, l*acide allyl- 
02y-3-»proploniqae» I'acide aUylthioacetique, I'acide allylaminoacdtigue 
I'acide vinylozyac^tiipie. 
Pamd. lee monomferes du troisieme groupe, on peat utiliser plus 

20 particoli^i^fflent selon 1' invention : 

l*octanoate de vinyle, le laurate de vinyle, le palmitate de vinyle, 
le at^axate de vinyle, I'iso'steaxate de virgrle, le laurate d'aUyle, 
le laurate de m^thallyle, le st^arate d»allyle, le st^arate de methal- 
lyle, I'isostdarate d'allyle, I'isostearate de m^thaUyle, le b^h^nate 

25 d*allyle, le bSi&iate de m^thallyle, le laurate de crotyle, I'ol^ate 
d'allyle, le crotonate d'ol^yle, le crotonate de lanoline, le vinylac^ 
tate de lauiyle, i'allylacetate de st^iyle, I'allyloxyac^tate de lau- 
lyle, I'allylthioacetate de lauiyle, I'allylaminoacetate de lauryle, 

30 I'allylDJalonate de dioctyle, 1 'und^cylenate d'octyle, 
I'ether c^tyl-vinylique, I'ether stdaiylvinylique, 

I'^ther lauiyl-aUylique, I'ether lauxyl-mgthaHylique, I'ether st^aiyl- 
crotyliqae, I'allyloxy-l dod^cyl02y-3 propanol-2, l'allyloxy-1 dodecyl- 
thio-3 propanol-2, 

35 l*he^ne-1, l'oct^ne-1, le dodecene«>1, l'hezadecene-1 , 1 ' octad^cene-1 , 
1' eicos&ne-l , 

sans que ces Enumerations soient limitatives de la port^e de I'inven-* 
tion* 

Les copolymeres utilisables selon 1 'invention peuvent contenir 
40. d'environ 50 h 90. 9S et de pr^f^rence de 65 h. BO ^ de iDonomferes du pre- 
mier groupe, d'environ 5 k 25 ^ et de prdf^rence d'envilTon-? & 12 5^* de 
monomferes du second groupe et d» environ 5 a' 30 .^ .ot de pr^f^rence de 
10 & 20 ^ de monomez^ du troisieme groups* 
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Dans utt mode .de realisation prefSr^ des laques et lotions de ndse 
en plis selon !• invention, les copolym&res decrits ci-dessus ont subi 
la neutralisation ie leura fonctions acides h I'aide de bases ndndra- 
les ou organiques, en yue d^accroitre letir saluMlite pour faciliter 
5 leur utilisation* 

O'est ainsi que les capolym^res utilisables selon I'invention peu- 
vent Stre avantagisnsement neutralises aveo une base miuerale ou orga- 
nique utillsee dans une qiiantite ^gale, par exemple,a 10 k 150 ^ et 
de preference a 50 k 100 ^ de la quantity correspondent h une neutra- 
10 lisation stoechiometrique* 

A titre d'exemple, on a avantageusemsnt utilise pour effectuer 
la neutralisation de copoOymeres des bases cosmetiques conventionuel- 
les telles que la monoethanolamine, la diethanolamine^ la triethanola- 
mine, les isopropanolamines, la morpholine ainsi que des amino-alcools 
15 dejk connus pour leur utilisation afin de neutraliser des polymferes,. 
tels que l«aiaino-2 methyl-2 propanol-1, l'amino-2 methyl-.2 propane- 
diol-1,3 etc.. 

La composition selon 1» invention pent se presenter sous forme de 

20 sous forme d'aerosol. ~ " 

A titre d'exemple une laque aerosol pour cheveux pent 6tre reali- 
see en introduisant 1 h 45? d»un copolym^re utilisable selon I'im^en- 
tion, eventuellement neutraliscp dans un melange constitue par 1/4 k 
1/3 en poidB d'alcool et 2/3 h 3/4 en poids d»un gaz propulseur lique- 
25. fie sous pression. 

Une lotion de miee en plis selon 1' invention peut Stre, par exem- 
pie, realisee en introduisant dans une solution hydro-alcoolique ayant 
un titre de 0 k 70 ^ en alcool, un k trois pour cent en poids par rap- 
port k la solution, d»un copolymfexe utilisable selon I'invention, de 
30 preference neutralise. 

Les compositions cosmetiques selon 1» invention peuvent egalement 
comporter les adjuvants cosmetiques conventionnels tels que des plas- 
tifiants, des parfoms, des colorants, des produits cationlques, pour 
faciliter le dem^lage, des produits non-ioniques pour as^rurer lap5)ti-- 
35 sation des parfUms, de I'uree pour faciliter- la penetration dans la 
fibre, des silicones pour ameliorer la brillance^ ou d'autres restoes 
- cosmetiques*- 

La presente invention a egalement pour objet le produit industriel 
nouvea« que constitue un .copolymere obtenu par copolymerisation d>au 
moins un monomere de chacun des tpois groupes sui'/ants : 

le premier groupe comprenant : . 
le propionate de Tonjaej, la butyrate. de vlnyle, I'acetate de m^thallyle. 



40 
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le propionate de m^thallyle't le butyrate de m^thallyle, !• acetate d« al- 
lele, le propionate d»allyle, le batyrate d»alXyle, I'ac^tate de cro- 
tyle, le propionate de crotyle, le Trntyrate de crotylej le crotonate 
de m^thyle, le crotonate de butyie, le crotonate d'octyle,; le vinyl- 
5 acetate d'^thyle, I'allylac^tate de butyle, l«allylac6tate d'hexyle, 
l»allyloxy acetate d'^thyle, I'aHyloxy acetate d^octyle, l*allylthio 
acetate d'^thyle, I'allylthlo acetate d'octyle, I'allylamino acetate 
d'^tl^lej l*allylamino acetate d»octyle, I'allylmalonate de dldtbiyle, 
I'tmd^cyl&aate de ffl^thyle* le crotyloxyac^tate de batylOt le m^thal- 

10 lyoxyacdtate d»^thyle, le vinyloayac^tate d'^ttayle« 
Le second groupe coinprenant : 
l»acide batenoIque-3f l*acide penteno£qpie-4f l^acide nnd^cenoIque-IO, 
l*aclde allylmaloniqiiey I'aclde crotonlque, I'adde allylozyac^tlqpie, 
I'acide crotylozyac^tique, I'acide methaUyloxyacetique, l*acide aHyl*- . 

15 03y-3-proplonique, I'acide allylthioac^tique, l*acide allyla mi noacdtl- 
que 9 I'adde vinylozyac6tique» 

Le txolei^iDe gxoape comprenant : 
I'oetanoate de "vinyle, le laurate de vinyle, le palmitate de vinyle, 
■ - le st^arate de -vinyle, 1' isost^arate-.de vinyle, le laurate d'allyle, 

20 le laurate de iD^thallyle» le stdarate d*aT1yle» le st^arate de m^thal- 
OylOy I'lsost^arate d'aU^le, l*lsostdarate de m^thallyle, le bdhdnato 
d*al3yle, le bdh^nate de mi^thallyle, le laurate de crotyle, I'ol^ate 
d'allyle, le crotonate d^ol^yle, le crotonate de lanoline, le vinyl- 
acetate de lauryle, 1' allylac^tate de st^aryle, I'allyloxyac^tate de 

25 laoryle, l»allylthioac^tate de lauryle, I'allylaminoacdtate de lauryle, 
I'sUylmalonate de dloctyle, l*und^cyl&iate d'octyle, 

l*^ther c^tyl-vlnyllqae, I'^thor et^arylvlnyllque, I'^ther lauryl-ally- 
Hque, I'^ther lauryl-m^thallylique, l*^ther st^aiylcrotylique , I'allyl- 
ojy-1 dodecylory-3 propanol-2, l'allyloxy-1 dodecylthio-3 propanol-2, 
30 l*hez^ne-1, l*oct^ne-1, le dod^c^ne-l, l*hezaddcbne-1 , 1 ' octad^c^ne-l , 
l'eico8&ne«»1, 

Lee copolymferee eel on 1» indention peuvent contenlr d* environ 50 
li 90 ^ et de pr^fdrence de 65 & 80 ^ de monomeres du premier groupe, 
d'environ 5 2i 25 ^'et de pr^f^rence d'envlron 7 ^ 12 ^ de monomeres du 

35 aecond- groupe et d* environ 5 ^ 30 ^ et' de pr^fdrence de 10 & 20 ^ de 
monomeres du trolsl^me groupe.* ■ ' 

La pr^sente invention a ^galement pour objat le'^ddoit* Indus trlel 
nouveau que constitue un copolym^'re' d'ab^tat'e 'de* Vlnyle kvec au moina 
lut monon^re appartenant -^ 'chacun' dee deux ^coupes*' sulvsntb- :' '* - 

40 Le premier grouJ)e compi^nint - c : *. 

I'aclde batenolque--3, I'aclde petitenoIque^4^ X' abide -'xaad^cenoIque-IO, 
I'addo al3^1malonique, l*aeid^ crotonique> 'I'add^' allyloiyac^tique. 
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I'acide crotyloxyac6tique, I'acide m6thallyloD(yacetique, I'acide 
allyloxy-5-propionique, I'acide allylthioacetique , I'acide allylanti- 
noac6tlque. 

Le. second groupe comprenant : 
5 le laurate de crotyle, le crotonate d*ol^yle, le crotonate de lano- 
line, le yinylacetate de lauryle, 1' allyl acetate de stearyle, I'al- 
lyloxyac^tate de lauryle, 1 'allylthio acetate de lauryle, I'allylami- 
noac^tate de lauryle, 1 » allylmalonate de dioctyle, 1 'undecy lunate 
d'octyle, I'etluer cetyl-vinylique, I'^ther st^arylvinylique, I'etlier 
10 lauryl-allylique, 1' ether lauryl-methallylique, I'ether stearylcro- 
tylique, 1' allyl oxy-i dodecyldxy-3 propanol-2, l'allyloxy-1 dodecyl- 
thio-3 propanol-2, 1 'hexfene-l , r»octdne-1, le dodecene-1, I'hexade- 
.c6ne-1, l*octad6cdne-1, l*eicosene-i« 

Les copolymer es selon 1 'invention peuvent contenir d' environ 50 
15 a 90 % et de preference de 65 a 80^ d* acetate de vinyle, d' environ 5 
a 25% et de pr6f6rence d* environ 7 a 12% de monom&res dn premier grou- 
pe et d' environ 5 a 50% et de preference de 10 k 20% de monomer es du 
second groupe. 

La presente invention a egalement pour objet le produit indus- 

20 triel nouveati que constituent ies copolymeres decrits ci-dessus~qui~ 
ont subi la neutralisation de leiars fonctions acides a l*aide de ba- 
ses minerales ou organiques, en vue d'accroitre leur solubilite pour 
facili-ter leur utilisation dans les compositions coan^tiques* 

C*est ainsi que les copolymeres selon 1 •invention peuvent Stre 

25 avantageusement neutralises avec \me base miner ale ou organique uti— 
lis6e dans une quantity egale, par exemple a 10 k 150% et de prefe- 
rence a 50 a 100^0 de la quantite correspondant a une neutralisation 
stoechiometrique . 

A titre d* exemple, on a avantageusement utilise pour effectuer 
■ 30 la neutralisation de copolymeres des bases cosmStiques convention- 
nelles telles que la monoithanolamine, la die thanol amine,, la trie- 
thanolamine, les isopr op anol amine s^ la morpholine ainsi que des ami- 
no-alcools d^ja connus pour leur utilisation afin de neutraliser des 
polymer qs t els. que l'amino-2 methyl -2 propanol-1, l'amino-2 m6thyl-2 

35 propanediol-l , 3 etc... 

Les copolymeres selon 1 'invention peuverit etre prepares par. co- 
polymerisation en phase liquide par exemple dans un solvant tel* qu'e 
de I'alcool ou du benz^ne^ Cependant il'est pr€'f6rable de r^aliser la 
polymerisation en masse ou en suspension. .-w^^:-.^ - .^y-; 

W Ces polymerisations peuvent s'effeotuer en- preseic^ de cataly- 

seurs . de polymerisati'oif -t e-is que pei'oxyd^* de* beiiidyle ,le peroxyde 

- • =de* latXpoyie^l'MObisi-sbbutyronitr etant 
comprise par exemple entre 1 et 5% et de preference eritre;i;5 et 3 % 
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dn poids de monomeres entrant dans la Traction* 

la polymerisation en suspension qui peimet d'obtenir le copolymi&re 
sous forme de perles s'effectue dans I'eau en presence d'un.coUoXde 
protecteur tel que I'alcool polyvlaylique, I'aclde polyaciylique (pro- 
duit conrni sous la mar^e CarbopoX) ou !• hydroxy dthyl-cellulose (con* 
nu sous la marque Cellosize). 

La concentration du coUoIde protecteur peut 6tre par exemple de 
Oy06 a 1 ^ par rapport au poids de monomi&re. 

Dans le but de mieux faire coinprendre 1" inwentiont on va en decri-" 
re malntenant h titre d» illustration et sans aucun caractere limitatif 
plusieurs exemple s de mise en oeuvre. 

KXKMPLBS DB PREPARATIQg 

Sxemple 1 

Preparation d*un copolymfere en perles : acetate de vinyls 75 5S, aci- 
de pentenoSque-4 10 5^, steaiate d*allyle 15 ^. 

On place dans un ballon mani d'un agitateur, d»un refrigerant a 
reflux, d«un thermomi^tre et d'un tube adducteur d*azote 3 429 g d'une 
solution aqueuse h 1 ^ d'hydroiyethylcellulose connue sous la denomi- 
nation commerciale de'CelldsizeV * ~ 

Aprfes barbottage d» azote on introdult sous agitation le melange 
suivant : 

- acetate de vinyle ••••••••«.««,«««,•, i 929 g 

- acide pentenoXqueM- ••••••••••••••••« 257 g 

- stearate d»allyle 386 g 

- azobisisobutyronitrile 52,15 g 

On porte k reflux sous agitation et sous azote. Apres un temps 
d» environ huit heures, la polymerisation est terminee. On laisse refroi- 
dir, on essore et on ehche. On obtient le copolymfere, qui se prdsente 
sous forme de perles, avec un rendement de 75 fom 
Rcennle 2 

Preparation d»un copoOymfere en perles : acetate de vinyle 70 jS; 
acide penteno3:que-4 10 ^, laurate de vinyle 20 jS. 

On opfere dans les m^mes conditions que celles. decrites ^ana 
xemple 1 • 

On obtient avec un rendement de 72 5^ le copolymeye cherehe se pre- 
sentant sous forme de perlesi 
Exemple 3 

Preparation d»un copolvm^re en perles : acetate de viJE^yle 75 jC^ 
acide btttenolque-g 10 Jfi, stearate d'allyle t5 JS. 

On op^re dsns les n^mes conditions que cellos decrites aawa 
xemple 1. - . 

On obtient le eopolymdre cherehe avec uh rendement de 70 ^ 



Best Available Copy 



1580545 

H0~ 

Bxemple 4 

Pr^Daration d*tm copolymfere en -perles s acetate de vioyle 
71,5 Jif adde buteno£que-3 8,5 laiarate de visyle 20 

On opere dans les mtmea conditions que celles d^crltes dans I'e- 
5 xemple 1- 

On obtienrt avec tin rendement de 60 ^ le copolym^iB cherch^* 
Sxenrole 5 

Preparation d'u n coyoXYmhrQ en perles : acetate de, ^Tinyle 80 
acide penteno£qae-4 10 jt, ^ther st^aiylvlnyliqae 10 
10 On 03EAre dans les mdiaes conditions que celles d^crltea dans l»e- 

xeaiple 1 . 

On olrtient le copolymfere cherche avec nn rendement de 80 
Bgemple 6 

Preparation d»un copolvmere en perles : acetate de vlnyle 71,5 
15 acide pentenolque^ 8,5 laiirate de viuyle 20 

On opere dans les m6mes conditions que celles decrites dans l»o- 
zemple 1^ 

On obtient avec un rendement de 75 ^ le copolymfere cherche. 

feemple 7 

gj^joaration d'un c opolvmera en perles : acetate de vlnyle 75 jS, 
acide crotonique 10 J5, laurate de crotyle 15 

On op&re dans les m§mes conditions que celles decrites dans I'e- 
zemple 1 • 

On obtient le copolymere cherch^ avec un rendement de 60 

25 Sxemple 8 

EnSparation d'un cop oiymfere en p erlea - acetate de vlnyle 75 ^; 
acide crotonique 10 fo, crotonate de lanoline I5-5S. 

On opfere dans les m^mes conditions que celles decrites dans l»e^ 
xemple 1* 

30 On obtient avec un rendement de 60 le copolymere cherch^. 

Exemple Q 

Preparation d'un copolymere en perfp« : acetate de vinyle 80 jS, 
acide crotonique 10 ether st^arylvinyiique 10 

On op&re dans les mSmee conditions que celles decrites dans I'e- 
• 35 zemple 1. 

On obtient le copolymere cherchd avec un rendement de 72 ^. 
jBzemple 10 

Preparation d»un oopo lym^re en masfifl : acetate de vinyle 80 ^, 
acide crotonique 10 ^, oct^ne-l 10 jS. 
40 On place dans un rdacteur de 500 ce, muni d«un agitateur, d'un 

the:mometre, d'un r^friger^t a reflux et d'un tube adducteur d'azote, 
le ffi^langs d© nonom&res snivant t 
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- acetate do vlnyle 160 g 

- acide crotozii<xae ••• •••••••••• 20 g 

- oct^ne~1 • 20 g 

- peroxyde de benzoyle 2,35 g 

5 (puret^ 85 ^) 

On cshauffe h reflux sous agitation et sous azote. Aa cours de la 
polymerisation le melange s'^paissit et quand la polymerisation est 
termin^e, apr^s 5 h 6 heurea, le polyiuere se pr^sente sotis foime d'une 
masse soUde que I'on ^vacue a chaud* 
10 Apr^s rejfjroidissement on oVbient avec un r^odement q[uazititatif nn 

prodnit transparent l^g^rement colors en jaune et que l*on peut troyer. 
Bxefflfple 11 

Preparation d'un copolym^re en masse : acetate de vinyle 80 5^, 
acide crotonique 10 hexadec^ne-1 10 ^» 
15 On op&re dans lea mSmes conditions que ceUes deczltes dans I'e- 

zemple 10* 

On obtient avec un rendement quantitatif le copolymere cherche. 
Bxemple 12 

Preparat ion d*tui coT)olvmere en nerlea : acetate de vinyle 75 • 
20 acide crotonique 10 9^, oleate d»allyle 15 

On op^re dans les mSmes conditions que celles d^crites dans I'e- 
zenrple 1» . 

On obtient avec im rendement de 81 le copolymere cherche* 
Exemple 15 

25 Preparation d*tui copolymere en perles : acetate de vinyle 75 jS, 

acide crotonique 10 jS, crotonate.d»oieyle 15 ^« 

On op^re dans lee mSmes conditions que celles d^crites dans l»e- 
zemple 1 • 

On obtient avec un rendement de 70 % le copolymere cherche. 
30 Exemple U 

Preparation d'un copolymere en perles : acetate de vinyle' 80 Jt, 
acide crotonique 10 5^, allyloxy-1 - dodeoylthio-3 prbpanol-2 10 jSo 

On ope re dans les m§mes conditions que. celles decrites dans l«e- 
.xemple- J. . ^ . •;. . • 

35 On obtient avec un rendement de 74 % le copolymere* chercbe^ se pre^ 

Acntant? sous .form^ daB perles. - . *. ' • - 

Bxemple 15 • ; 

Preparation d'u n copolymexe en. perles : acetate ::de- vinyle 80 
acide crotonique 10 5^, allylQjy;-! -^decyloxy^J pro.panblw2 10*^i-. 

i,...Qli..opere..dans^.lea pi8mes>conaitioiis: que»*celle& dectifeW dans l»'e- 
xempJLe^ . . ...i j*. e "■ i • 

On obtient avec uh rendementJ devyaijfe ie^Go^tylytnei^lf^ 



40 
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exemple 16 

Prfoaration d'un copolymfere en uerlea : 
acetate d'e vinyle 70 ^, acide crotonlque 10 ^, octanoate dfe vlnyle 20^. 

On opfere dans les mSmes conditions que celles ddoxlteB' dans I'e- 
xemple 1. 

On obtient le copol^mere chercW avec un. rendemetiEt de W-^. 
Ezentple 1^ 

Preparation d'un conolym^ria e n nerles : acetate de vinylo' 70 ^, 
acide cxotoni^^ 10 jS", st^arate d'allyle 10 stdarate de vinyle 

On opere dans les aSmes conditions qae ceOles d^c^tes dans I'e- 
xemple 1» . 

On obtient aveo im rendement de 75 % le copolymers cherch6 se 
pr^sentant sous forme de perles* 
Bxemple 18 

Preparation d»un coTa olyip^re en p eylea : acetate de vinyle 75 jg, 
acide allyloxy-ac^tique 10 stdarate d'allyle 15 5^. 

On op^re dans les mgmes conditions que celles d^crltes dans I'e- 
zeinple 1 • 

On obtient. avec un. rendement de -71-^le-.capoa<pi^re-<iherchd. - 

Bxemple 1Q 

Preparation d'un copolymere en T^ei-lA^i : acetate de vinyle 71,5 
acide allylojyacetique 8,5 ^, laurate de vinyle 20 

On op^re dans les mgmes conditions que celles d^crites dans I'e- 
zemple 1. 

On obtient le copblymere cherch^ avec un rendement de TS %. 
Exemple 20 

Preparation d'lm copolymere en tipt-Ia^ . Acetate de vinyle 66,5 ^, 
acide crotonique 8,5 laurate de vinyle 25 ^. 

On opere dans les mSmes conditions que celles decrites dans I'e- 
zemple 1. 

On obtient avec un rendement de 72 ^ le copolymere cberche. 
Bxemple 21 

Preparation d»un coDolvm?.Te en mAa^A : acetate de vinyle 75 ji, 
acide allyloxyacetique 10 laurate d»allyle 15 $S. 

On place dans un' reacW de 500 ml, muni d 'un a^tateur, d 'un *. 
thermom^tre, d'un refrigerant h reflux et" d'un tube ^tocted^^d* azote, 
le mSiange-de mon'omeres suivant : ^- - ' " 

Abetate' de vinyle *; Vl2,5 g 

- Acide allyloxyacetique 15 

' - Itaurate d*allyle ..♦.1..,';; ; .* 22 5 g 

- Perozyde de benzoyle • • i • . ; . » ' 1 ,9 g 

85 5^ de purete) 
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On chatiffe h reflus sons agitation et soua azote. Au conrs de 
la polymerisation le melange s*dpaissit* Apr^s 20 heures, la polyme- 
risation est texmin^e* Apres ref rold 1 ssement on obtient avec nn r^tb* 
dement quant itatif nn prodoit l^^rement colors en jacme et que I'on 
5 pent broyer. 
Exemple 22 

Preparation d'nn copolymfere en masse : acetate de vinyle 75 9^, acide 
allyloxypxopionlque 10 ^, st^azate d*allyle 15 ^* 

On op&re dans les m&nes conditions que celles d^crites dans l*e- 
10 zeo^le 21, ci-dessos* 

On obtient avec nn rendement qoantitatif le copolym^re cherchd* 
Kxemple 23 

Prdparation d'nn copolymi^re en masse : acetate de vi^yle 71,5 jS. 
acide allyloxypropionique 8,5 laurate de vinyle 20 ^. 
15 On opbre daxis les mdmes conditions que celies ddcrltes dans I'e- 

xemple 21 • 

On obtient le copolysuere cherche avec nn excellent rendement* 
Bremple 24 

Preparation d'tm oopolvm^re . en maase acdtate_de vinyle 75 

20 acide allyloxyacetiq[ae 10 5^f laurate de crotyle 15 5^. 

On op^re dans les mdmes . conditions que celles decrites dans I'e- 
zemple 21. 

On obtient avec un rendement qoantitatif le copolym&re cherclie* 
Siemple 25 

25 Preparation d*\m copolym^re en masse : Propionate de vinyle 75 ji, 

acide crotonique 10 5^, stearate d'allyle 15 ^. 

On op^re dans les mSmes conditions que celles decrites dans I'e- 
xemple 21* 

On obtient le copolym^re cherche avec nn rendement qaantitatif • 
30 Kxemple 26 

Preparation d^un copolvmere en masse : Propionate de vinyle 75 
acide allyloiyacetique 10 jS, stearate d'allyle 15 ^. 

On opfere dans les m6mes conditions que celles decrites dans I'e- 
xemple 2t. 

35 On obtient avec un rendement quant itatif le copolymfere cherche* 

Bxemple 27 

Preparation d'un copolvmere en masse : Acetate de vinyle 57,5 
propionate da vinyle 57,5 JS, acide allylozyacetlque 10 stearate 
d'allyle 15 5^* 

*^ On opfere dans les mi§mes conditions que celles de l^exemple 2t«. 

On obtient le copolym^re cheirche avec un rendement quantitatlf « . 
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Bxemple 28 

Preparation d>Tm copolTm^re en T>erles : acetate de ^rlnyle 70 %i 
acetate d»allyle 10 ^, acide allyloxyac^tique 10 jJ^ stdarate d'aUyle 
10 ^ 

On op^re dans les mSises conditions que celles d^crites dans l»e- 
xejaple !• 

On obtient avec un rendement de 78 jS, le copolyiafere chercM. 
Bxemple _29 

Preparat ion d'xm coT)olym^ rfi m maggo . Acetate de vinyle 77,5 
acide aUyloxyac^tique 7,5 ^, st^arate d'allyle 15 5S. 

On op^re dans les t^mea conditions que celles d^crites dans l*e- 
zeiaple 21* 

On obtient avec un rendement quantitatif le copolymfere cbercW. 
Bxemple 30 

Preparation d'un copolvm^re en Tperlea : Acetate de vinyle 71,5 Jf, 
acide pentenolque-l 8,5 ^, st^arate de vinyle 20 ji. 

On opere dans les mSmes conditions que celles deorites k I'ezeia- 
ple 1 « 

On obtient avec un rendement de 68 ^ le copolymere cherche. 
^^pipj^g D'APHiICATlbff 

EXaiPEB A 

Pour r^allser une laqae aerosol pour cheveoz, on prepare une so- 
lution ay ant la composition suivante : 

- copolymere d^crit dans I'eMmple 5 8 g 

- dllsopropylamine 0,693 6 

" parfum 0,30 g 

- alcooX ethylique absolu q«e.pi 100 g 

On conditioime 25 g de cette solution dans une bombe adrosol avec 
47 g de produit conna sous la marque de Fr^on 11 et 28 g de produit 
connu sous la marque de Freon 12o 

On obtient par pulverisation une lagae brillante et non hygrosco- 
pique* 
BXEMPEB B 

Pour realiser une laque aea?osol poxir cheveux, on prepare une so- 
lution ayant la composition suivante : 

- copolymere decrit dans l^exemple 5 .•. 6 g 

" dllsopropylamine 0,462 g 

- paimitate de butyle o,25 g 

• parfum 0^30 ^ 

- alcool ethylique absolu qoS^p 100 g 

On conditidnne 30 g de cette solution dans une bombe aercsol avec 
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50 g de produit connu sp\xs la marqae de Pr^on 11 et 20' g..de prodtdt 
coimu sous la marquee, de Pr^on 12* 

Cette composition cornrient particulierement bleu comme lague* 
EXSMPLB C 

5 On obtlent tme lotion de adse en plis- selon 1 'Invention en rdali- 

sant la solution ay ant la composition suivante : 

- copolym^re decrit dans Itexemple 2 1#8g 

- trl^thanolamind q.s«p« pH 7t4 ^ 

- alcool ^thylique •••• q*s.p* 50® 
^0 *" eexL «••••••••••«•«••• q«s«p« 100 ml 

On applique 20 ml de cette solution sux des cheveizx laves et esso- 
T^Bm On observe un bon d^Slage sux cheveuz huniides* Apres sechagef le 
laquage et la brillance sent excellents. On constate tme gxande fad^^ 
lit^ de ddmdlage et une boniie nervosity de la cbevelUTe*' 

15 KraroitB D 

On obtlent une lotion de mlse en plis selon I'inv^'^o^ ©d- r^ali- 
sant la solution ayant la composition sviivante : 

- copolym^re decrit dans l*exemple 4 2,5 g 

- triethanolaMMe"*;'.""^V«vr q.'s.p* ' pH~7 " " * — 

20 - alcool ^thylique q«s.p» 60® 

- eau • q*s.p* 100 ml 

Apr^s application les x^sultats sent ezceUents, particoli^rement 
remarqnables en ce qui conceme la brillance » 1* absence de poissage et 
la facility de d^mSlage. 

25 i<xH;Mpi.Ta B 

On obtlent une lotion de mlse en plis selon 1* invent ion en r^ali— 
sant la solution aiyant la conipoBition suivante : 

- copolym^re ddcrit dans I'exemple 3. 1,5 g 

- aiiiino-2 m^thyl-2 propanediol-1 ,3 q*B.p. p3 7»3 
30 * alcool dthylique •••• q^s.p* 50® 

parfum 0,1 g 

- eau • q.s.p, 100 ml 

On applique 20 ml de cette solution sur une cheveluxe d^color^e, 

• ' prealablement Tavee et essoreie* 

35 On constate d'excellen"ts r^sultats de d^mSlage, de^douc^r, de 

■ . * '• . ■ . » .- •.-.-»*--■> . 

orillance* et de ^tenue de iiiise en plis, mSme par temps hiimide. 

EXEME»3iE P . - . 

On -prdpare une lotion de mise en plis ay ant la compbsition sui* 

40 • Copolymfere prepare s'eifo'n^i'Wxemple 30' . *•*•• 2 *g ^ 

• - • aminbethylpropanediofi q-s'.p. 100 de neutralisation 

• Cetavlon 0,1 g 
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• Alcool cdtylique <i«s.p 50© 

• q.s.p IOC cc 

les rdsultats obtenus par application de cette lotion de niise en 
plis sont excellent s. Cette lotion apporte aux chevBux non seulement du 
5 corps et de la nervosity, mais aussi beaucoup de brill'ance. On constate 
une absence tdtale de pdudrage au coup de peigne- Bile confere aux che- 
veux un gaiTO^ parfait et de ce fait, una tenue de mise en plia trfes 
sup^rieure a ceUe obtenue avec les lotions classiaues. 
BXBMPLB G 

• Copolym^re prepare selon I'exemple 20 2 g 

• aminoethylpropanediol q.s.p. 100 ^ de neutralisation 
o Cetavlon J ^ 



• Alcool c^tylique q.s.p. 50 



o 



• a-s.p 100 cc 

15 les resultats obtenus sont aussi satisfaisants que ceux decrits 

dans I'exemple P. 

EXEMDPIB H 

• Copolym^re prepare selon 1' example 29 2 g 

. • aminoethylpropanediol q.s.p. 100 de neutralisation 

20 . CetaTlon • . • . .V. . J. .V. . . . . 7. . . .V o,1 g 

- Alcool c^tylique ^qo 

. Eau q.s.p ^,pO 

les resultats obtenus sont aussi satisfaisants que.ceux decrits k 

l"exemple P. - 

25 EXEMPrS I 

• Copblym^re prepare selon I'exemple 22 2 g " 

. Aminoethylpropanediol q.s.p. 100 ^ de neutralisation 

• Cetavlon «4 

u,i g 

- Alcool c^tylique jqo 

30 . Eau q.s.p 100 cc 

Cette lotion donne aux cheveux un pouvoir fixant important et sui- 
tout une tiriUance exceUente. lis sont doux au toucher,, tres faciles 
h demeler. Ce type de lotion convienjb en parti culler , pour cheveux sen^ 
sibilis^s ou dess^ch^s. - 
35 BXB&lPLg J - ' • • - - . - - 

On prepare une solution ayant la composition suivante- . J* , - ' 
^ . Copolymere prepare selon l/exemple. 23 .-.^......^ .2' .^^^ ' " 

; aminoethylpropanediol q.s.i^. ;ipo. ^_de .n^^ .... 

. Cetavlon v-V.*.".!;; ^ * 
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l^ezenrple !• 

On realise vaie laque aerosol pour cheveuz dont la solution est de 
composition suivante : 

• Copolya&re pr^par^ selon I'ezemple 21 4 g 

5 . anitno-2 m^thyl-2 pxopanediol-1,3 q.s.p. 100 # de neutralisation 

• parfuin « 0,3 g 

• alcopl absolu q*s«p* • 100 g 

On coiiditioime 25 g de cette solution dans luie bombe aerosol avec 
47 e produit coxma sous la marque de iWon 11 et 28 g de produit 
10 coonu sous la. marque de Fr^on 12. 

On realise une laque adrosol pour cheveuz, en preparant une solu- 
tion ayant la composition suivante ; 

• Copolym^TC pr^par€ selon I'exemple 24 8 g 

15 . amino-2 mdthyl-2 propanediol-1 ,3 q.s.p. 100 ^ de neutralisation 

• parfum • • ••••• 0,25 g 

• alcool absolu q*8*p 100 g 

On condlc'tionhe 25 g de" cette solution dans une bombe aerosol avec 
47 g de produit comiu sous la marque de Fr^on 11 et 28 g de produit 
coxma sous la marque de JPr^on 12* 

On obtient une laque tr^s forte* 

Pour r^aliser une laque aerosol pour cheveuz, on prepare une solu- 
tion ayant la composition suivante : 

. Copolymfere prepare selon I'exempGLe 27 4 g 

, amlno-2 m^tbyl-2 propanediol-1 ,3 q.s.p* 100 ^ de neutralisation 

• i^yx-l state de butyle •••••••• 0,2 g 

. parfum q^^O 6 

• Alcool absolu q.s.p 100 g 

On cosditionne 30 g de cette solution dans une bombe aerosol avec 

35 g de produit connu sous la marque de Frdon 11 et 35 g de produit con- 
nu sous la marque de Pr^on 12. 

On obtient par pulverisation une laque brillante et d*un fort pouvoir 
laquant. 
35 'SXWPIiS g 

Pour r^aliser une laque aerosol pour cheveux, on prepare une solu* 
tion ayant la composition suivante : 

. Copolym&re pr^par^ selon I'exemple 28.. .i 4 g 

• Alcool absolu q.s.p. 100 g 
On conditionne 25 g de cette solution dans une bombe aerosol avec 

47 g de produit conmi sous la marq^e de IWon It et 28 g de produit con- 
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xui sous la marque de !Pr^oa 12* ' 

On obtient par pulverisation une laque forte gainant le cheveu d"un 
filffl brillant, 

- R B 3 U H B - 
5 Iia pr^serrte invention a pour objet : 

1<>) - Une composition cosm^tique telle qu* une laque ou une lotion 
de mise en plis caract^ris^e par le fait qu'elle contient en solution 
dans un v^hicule cosm^tique appropri^ au moins tin copolymbre obtenu par 
copolym^rlsation d*au moins un monomfere de cbacun des trois groupes sui- 
10 "vants : 

- le premier groupe etant constitue par les esters d»alcools insa- 
tur^s et d'acides carboxyliques satures h courte dtiaine, les esters d'al- 
cools satures h courte chalne et d'acides insatures, les chalnes carbo- 
nees de ces composes pouvant §tre eTCntuellement interrompues par des 

15 het^roatomes ou des b^t^rogroupes divalents tels que, -KH- et 

pouvant ^galement presenter des groupements hydroxy substitu^s en P par 
rapport ^ I'h^t^roatome, 

- le second groupe ^tant constitu^ par des acides insatur^s dont les 

chaltnes-carbon^es peuvent ^ventuellement 6tre interrompues par des he- * 

20 t^roatomes ou des bdt^rogroupes divalents tels que -S-, -NH- et 

peuvent presenter des groupements hydroxy substztues en P par rapport 
a I'h^tdroatome, 

- le troisieme groupe etant constitu^ par les esters d»acides a 
longue chalne et d'alcool insature, les esters des acides insaturds du 
second groupe et d»un alcool sature ou insature lineaire ou ramifie coifr- 
portant de 8 ^ 18 atomes de carbons ou d'un alcool de lanoline, les 
ethers alcoyl-vlnyllques, les Others alcoyl-allyliaues, les others al- 
coyl-methallyliques ou les others alcoyl-crotyliques, et les c-ol^fi- 
nesp 

2«) - Xftie composition selon le point 1, caracteris^e par le fait 
que les monom^res du premier groupe sont pris dans le groupe que cons- 
tituent les esters insatures d'acides carbo:^liques h courte n>»94-no de 
f onmile : 

R - COO - (CH^)^ 9 = CH (I) 
55 RI Ri 

dans laquelle 

R represente un radical hydrocarbone sat\irs lineaire coniprenant de 
t k 4 atomes.de carbone, 

n represents un nombre egal k 0 on 1, 
40 R» represente un atome d'l^ydrogene ou un radical alcoyle de 1 a 5 

atomes de carbone* 

3<*) .- Une composition selon le- point U caracterisee par le. fait 
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qae lea monombres du premier groupe sont pris dans le groupe que cons- 
tituent lea esters satures k courte chaine d'acides insatur^s de for- 
nmle : 

R - CH = C - (CH^ip - ^' (^) 
5 R 
dans laquelle : 

R represente tm atome d'hydrogene ou un radical alcoyle de 1 a 5 
atomes de carbone, 

p est im nombre entier ayant ime valeitr comprise entre 0 et 10, 
10 R» represente le radical -COOR" ou le radical 

^ COOR" 
-CH - 

COOR" 

dans lesquels : 

15 R" represents un radical hydro carl}one lindaire satur^ comportant 

de 1 k 8 atomes de carbone. 

40) « Ujie composition selon au moins un des points 1 3, carac- 
tdris^e par le fsuLt que les monom^res du second groupe sent pris As»r\fi 

" • • le groupe • que • constituent- les -monome res - de • formulo 

20 R - CH = C - (CHg)^ - R« (III) 

R 

dazia laguelle : 

R represente m atome d'hydrogene ou un radical alcoyle de 1 & 5 
atomes de carbone, 
25 p est un nombre entier compris entre 0 et 10, 

R* represente soit le radical COOH soit le radical 

^ COOH 

- CH ' 

^ COOH 

5*) - XJne composition selon au moins un des. points 1, k 4, carac- 
terisde par le fait que les monom^res du troisieme groupe sont pris 
dans le groupe que constituent les esters d>.acides k.longue r>Ti5><-ni> et 
d'alcool insature de formule : : 

- ,R - COO - (.CHg)^ - C = CH (17) 
• . . R» R« 

dans laquelle : 

R represCTtte -Tuii radical; hydrocarbone k chaine. lineaire, ou ramifiee 
saturee ou insaturee comportant de 8 k 22 atom.es, de carbons |- 

R» represente un a,t.ome. d 'hydrogfene; ou un rrad^cal^ aleoyle de 1 a 5 

40 atomes de carbone,, , . • • ..- .v-.^- 

p est un nombre entier pouvant prendre la TOieuar .0 <3ru l 

$?) - n^exomposition. selpn au .nioins: un .4es ,poi^ 4,caracteri- 
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s^e par le fait que les monom^res du trolsi^me gzxDupe soxxt prls dans 
le groupe que constituent des esters d*un acide insature de' fonmile III 
ci-4e86U6 avec un alcodl comportant 8 & 18 atomes de csirbo'ne ou m 
alcool de lanoline. * • - . 

5 7**) - TJne conrposition selon au moins uJi des points 1 k 4/ carac- 

t^ris^e par le fait que Xes nonom^res du tTOisi^me groupe sont pris 
dans le groupe que constituent les others de foroule : 

CH = C - (CH^)^ - 0 - R (7) • 

10 dans laqueUe : 

R- represente un radical hydrocarbon^ Ixo^aire ou ramifi^, satur^ 
ou insatur^y coinportant de 2 h, 18 atomes de carbonef^yentuelleinent 
hydroayl^ ou alcoyle, et dont la chalne carbonee compoi^te des groupe- 
ments interm^diaires tela que des hdtdroatomes, 
15 . R' represents un atome d*hydrog^ne ou un radical alcoyle de 1 k 5 
atomes de carbone, 

p represente un nombre entier ^gale & 0 ou k 1* ' 

8*') - Una composition selon au moins un des points 1 a 4, carac- 

monom^res du troisifeme groupe sont pris 

20 dans le groupe que constituent les a-oiefines de formule : 

CHg = CH - R 

dans laquelle : 

R represente un radical bydrocarbon^ lin^aire comportant de 4 k 
18 atomes' de carbons* 
25 9**) - Une composition selon au moins un des points 1 k 8, carac- 

terle^e par le fait que les monomeres du premier groupe sont pris dans 
le groupe que constituent : 

I'acetate de vinyle, le propionate de vinyle, le butyrate de vinyle, 
1' acetate de methallyle, le propionate de methallyle, le butyrate de 
methallyle, !• acetate d'allyle, le propionate d'allyle, le butyrate 
d'allyle. 1» acetate de crotyle, le propionate de crotyle, le butyrate 
de crotyle, le crotdnate de methyle, le cfotonate de butyle, le croto- 
nate d"octyle, le viiiylacdtate d'ethyle, I'allylacetate de butyle, 
I'allylacetate d'be^le, I'allyloj^y-acetate d»ethyle, l*allyloxy--acer 
35' tate d'octyie, l'allylthio-:acetate d'ethyle, I'allylthio^acetate d»oc- 
tyle, l^allylamino-acetate d«etbyle,l»allylamino-ac^tate d'ocijyle, ' ' 
l*aliylmalonate*^de diethyle, I'undecyienate de methyle, le crotyloxy- 
acetate de butyle/ le methiLlyloj^acetate d'eth^i^ le Vinyl6xyacetate 
* d'^etbyie. ' ' ' - 

40 ■ 100) . Une composition selon *au moins un des points l' k 9, carac- 

teris^e par le fait que les monomferes du second groupe sont pris dans 
le groupe que constituent : l»aclde butenoIque^3, 1 'acide 'pent enoique-4. 
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I'aclde imd^cenoXgue-IO, l*acide allylmalozklque, l*acide ciotoziiqaet 
l^adde allyloxyac^tlque, I'acide crotyloxyacetiquep I'acide m^thallyl- 
oxyacetique, I'acide allyloxy-3-propionique, I'acide alXylthioacetiqaet 
I'acide al3y1 nmiTicac^tiqae, I'acide vlnylozyacdtique* 
^ 11^) - Una composition selon aa moliia im des points 1 k 10^ carac- 

t^ris^e par le fait que les monooi^res du trolsl^me gxoupe sont pris 
dans le groupe que constituent r I'octanoate de vinyle, le laurate de 
vinyle, le palmitate de vinyle, le stearate de vinyle, I'isost^arate 
de vlx^le, le laurate d'allyle, le laurate de m^thallyle, le stearate 

10 d'allyle, le stdarate de m^thallyle, 1 'Isostearate d>allyle» I'isostea- 
rate de m^thallyle, le bdh&ate d»allyle, le beh^nate de m^thallyle, 
le laurate de .crotyle, I'ol^ate d'allyle, le crotonate d'ol^yle, le cro- 
tonate de lanollne, le vinylacetate de lauiyle, I'allylacetate de st^a- 
xyle, I'allylozyacetate de lauiyle, I'allylthioac^tate de latuyle, 

15 I'aUylaminoac^tate de lauiyle, I'aUylmalonate de dioctyle, I'xmd^cyl^ 
nate d'octyle, 

I'^ther c^tyl-vinylique, I'^ther steaxyl-vinylique, I'^ther lauryl-ally- 
llque, I'^ther lauryl-m^thallylique, I'^ther stdaiyl-crotylique, I'allyl- 
oagr-1 dode<^jfio^-3 propmoi-2^^ 
20 l»her&ne-1, l»octfene-1, le dod^c&ne-l, l'hexadecene-1 , I'octad&^ne-I , 
l'eicos&ne<->1 • 

129) - Une composition selon aa moins xm des xx>int8 1 a 11, carac- 
t^ris^e par le fait que le copolym^re contient de 50 k 90 ^ et de pr^ 
fdrence de 65 ^ 80 9^ de monom^res du premier groupe* 
25 13*) - Una composition selon au moins xm des points 1 h•^2, carac- 

t^ris^e par le fait que le copolymi^re contient de 5 k 2^ ^ et de prdf 6- 
rence de 7 k 12 ^ de monom^res du second groupe- 

140) ^ xJne composition selon aa moins un des points 1 k 13, carao- 
t^ris^e par le fait que le copolym^re contient de 5 k 30 et de pr^f^ 
30 rence de 10 20 ^ de monomeres du troisieme groupe* 

150) - TJne composition selon au moins un des points 1 k 14, carac- 
t^ris^e par le fait que les cppolyn^res sont neutralises avec une base 
organique ou min^rale a un taux de neutralisation compris entre 10 et 
150 ^ et de preference entre 50 et 1.00 ^ du taux correspondant k la 
35 stoechlometrie* 

16») - Une composition selon au moins un des points t h 15, carac- 
t^risde par le fait que les copolymeres sont neutralises a I'aide des 
bases choisies dans le groupe couastitue par la monoethanolamine, la 
diethanolamine, la triethanolamines les isopropanolamines, la morphollna 
40 et les amino-alcQOls tela que l'amino-2 methyl-2 propanol-U et I'amijao- 
2 .methyl-2 propanediol-1,3. 

170) - irne oompoaition selon a?L moins un dee points 1 h 16, carac-> 
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teris^e par le fait qu'elle constitu© vane laque slqtoboI comportant zz-. 
mdlange de 1/4 a 1/3 en poids d'alcool et de 2/5 ^ 5/4 en poids d'un 
gaz propulseur liqa^fi^ sous pression, ce melange renfermant en solu- 
tion 1 & 4 ^ en poids de copolym&re. 
5 18«) - Une composition selon le point 17, caract^ris^e par ie fait 

que I'alcool est tin alcool aliphatique anljydre tel que I'isopropanol 
ou I'dthanol. 

19«) - Une composition selon le point 17, caract^ris^e par le fait 
que le gasr. propulseur est constitud par an moins un hydrocarbure fLuo- 
10 ro-chlor^. 

20«) - Une composition selon au moins vn des points 1 a 16, cais.c- 
t^ris^e par le fait qu'elle constitue une lotion de mise en plis con- 
tenant en solution hydroalcoolique ayant un degr^ compris entie 0 et 
70 ^, de 1 k 3 ^ en poids par rapport k la solution de copolymfere* 
15 210) - xTn copolymere utilisable en cosm^tique et caracteris^ par 

le fait qu'il est obtenu par copolymerisation d»au moizis un monomere 
de chacun des groupes saivants t 

- le premier groups ^tant constitue par : 
J-e .propionate -de iTinyle, le butyrate de- vinyle, I'acetate de- m^thallyle. 
le propionate de m^thallyle, le butyrate de m^thal^yle, l»ac^tate d^s^- 
lyle, le propionate d'allyle, le butyrate d'allyle, I'ac^tate de cro- 
tyle, le propionate de crotyle, le butyrate de crotyle. le crotonate 

de methyle, le crotonate de butyle, le crotonate d'octyle, le vinylac^- 
tate d»^thyle, l»aaiylac^tate de butyle, 1 • allylacetate d'hexyle, I'al- 
25 lylojyac^tate d«dthyle, I'allylozyac^tate d^octyle, I'allylthioac^tate 
d'^tl^le, I'allylthioac^tate d'octyle, 1 • allylamino-ac^tate d'ethyle, 
I'allylamino-ac^tate d'octylep I'allylmalonatft de di^thyle, I'und^cyle- 
nate de methyle, le crotylo^yacdtate de butyls, le m^thallyloxyacetate 
d'dthyle, 

30 - le second groupe dtant constitud par : 

I'acide butenoIque-3, I'aeide pentenoIque-4, I'acide und^cenoxque-10, • 
I'acide artylmalonique, I'acide crotonique, I'acide allylozyac^tique, 
I'acide crotyloxyacetique, I'acide m^thallyloxyac^tique, I'acide allyi- 
oagr.3-propionique. I'acide allylthioac^tique, I'acide allylaminoac^ti» 

35 que ; 

- le troisiems groupe ^tant constitu^ par : 

I'octanoate de viiQrie, le laurate de vinyle, le palmitate de vinyle, le 
stearate de yinyle, 1 'isost^arate de vinyle, le laurate d'allyle, le 
lauiate de m^hallyle, le stearate d^allyle, le stearate de metla LLyle, 
I'isostearate d'allyle, I'isoat^arato de methallyle. le b^enate d'aUy- 
le, le behi^nate do methallyle^ le laurate de crotyle^ I'ol^ate d»al- 
lyle, le c-^tonate d^ol^yle, le crotonate de lanoline, le vlnylac^tate 
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de lauiyle, l^allylacetate de steaiyle, l^allyloxyac^tete de lauiyle, 
I'allylthioacetate de lairryle, l^allylaminoacetate de latuyle, l^allyl- 
Qsalonate de dioctyle, I'uMecylenate d'.octyle,. 

I'^ther cetyl-vinylique, I'dther- steaiylrrvinyMque, 1 • ether lauiyl- 
allyliqrae, I'^ther lauiyl-methallylique^ I'ether steaxyl-crotylique, 
l'allylozy-1 dodecylozy-3 propanol-.2, l»allyl02y-l dodecylthio-3 propa- 
nol-2, l'hex^ne-1, l»octene-1, le dod^cene-1, l'hexadec^ne-1, I'octa- 
decene-1, l«eicos^ne-1 . 

22^) - TJn copolyrore sel<m le point 21*, caxacterise. par le fait 
qn'il contient de 50 k 90 ^ et de preference de 65 k 80 ^ de monomferes 
du premier groupe. 

23*) - Un copolymere selon au moins un des points 21 et. 22,carac- 
tdriee par le fait qu'il contient de 5 a 25 ^ et de preference de 7 a 
12 ^ de monomeres du second groupe • 

24«) - Tin copolymere selon au moina un .des points 21 k 23, carac- 
- tdris^ par le fait qu'il contient de 5 k 30 ^ et de preference de 10 
k 20 ^ de monomeres du troisi^me groupe* 

25«) - Tfii copolymere utilisable en cosm^tique caractdrise par le 
fait qu»ll est -obtenu par -copoiymerisation-d» acetate de Vinyle avec au * 
moins un monom^re de chaque groupe suivant : 

- le premier groupe etant constitue par : 

I'acide hutenoaque-3, I'acide pentenoique-4, I'acide und^cenoIque-10, 
I'acide allylmalonique, I'acide crotonique, I'acide allyloxyacetique, 
I'acide crotyloxyacdtique, I'acide m^thallyloxyacdtique , l^acide allyl- 
02y->.propionique, I'acide allylthioacdtique, I'acide allylaminoac6ti- 
-que. ; 

- le second groupe ^tant constitue par 

le laurate de crotyle, le crotonate d'ol^yle, le crotonate de lanoline, 
le vinylac^tate de lauryle, 1 • allylacetate de steaiyle, I'allylOxyaceta. 
te de lauiyle, I'allylthioacstate de. lauryle, I'allylaminoace tat e de 
lauiyle, I'allylmalonate de dioctyle; I'undecylenate.d'bctyle, 
IVdther cetyl-.7lnylique,,l/dther steaiylvinylique, . I'.^ther lauiyl-ally- 
lique, 1' ether lauzyl-mdthallyliQue, I'^ther steaiylcrotylioue, I'allyl. 
oxy-1, dodepylo3y-.3 propanolr2,.l!allyloxy~1 dodecylthio-^.5 propanol~2, 
l'hexene-1, l'octfene-1, le dod^cfene^l , I'hexadec^ne-I, 1 • octadec-uneM 
l'eicosene-1 • : • . » • ■ * = 

. . 260 ) - Un copolymere , selon le ,point..25 r • caracteidsd-pHr le- fait 
qu'il contient d' environ 50 a;9Q ^^.et-de.pr^f^r^ce de:.65 ^ •BO^i d'ac^- 
tate ie vinyle, .d 'environ 5 25 et de preference 7 k - 1 2 ^ de :mono- 
mere du premier groups. et...d .•environ.. 5 k 3O.5S et.de pr^^^rezic^ 1 0 k 20 >^ 
de monom^re du second . groun?'* ... • • . - ; * 
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27 - Un copolym&re aelcm au molng un des points 21 k 26, carac- 
t^rise par le fait qu'il est neutralist avec une baue organique ou 
min^rale h un taiix de neutralisation compris entre 10 et 150 et de 
preference entre 50 et 100 5^ du taux correspondant h la stoechiomdtrie. 

280) _ jjn copolymere selon le point 27, caracterise prr le fait 
qu»il est neutralise a l»aide des liases dioisies dans le groupe consti- 
tut par la monotthanolamine, la ditthanolandne, la tritthanolamine, 
les isopropanolamines, la morphollne et les amino-alcools tels que 
l»andno-2 mtthyl-2 propanol-1, et l'aaiino«-2 m^thyl-2 propanediol-1 ,3, 
290) - JJn proctde de preparation des copolymeres selon au moins 
un des points 21 h 28, caracttrise par le fait qu»on effectue la poly- 
mtrisatxon des monomeres presents dans les proportions correspondant 
a la nature du polymere que l»on recherche, en prdsence d'un catalyseur 
tel que le peroxyde de benzoyle, le peroxyde de lauroyle, ou d'azobi- 
. sisobutyrohitrile - 

30«) - Un proctdt selon le point 29, caracttrise par le fait qu'on 
utilise le catalyseur k une concentration de 1 k 5 ?^ et de prtftrence 
de 1,5^3^ par rapport au poids de monomeres* 

31®) - Un proctdt selon au moins un des points 29 et 30, caractt- 
rise par re l?iit"qDf on ef f eclSi^ poiym^ri^ti^ solution"dms"u^~ 
Bolvant tel que I'alcool ou le benzene. 

32*>) Un procedt selon au moins un des points 29 et 30, caracte- 
rise par le fait qu'on effectue la polymerisation en suspension dans 
I'eau en presence d'un collolde protecteur tel que I'alcool polyviny- 
lique, I'acide polyaciylique ou 1' hydroxy ethjl-cellulose ayant une con- 
25 centration de 0,06 a 1 5^, 

33**) - Un precede selon au moins un des points 29 et 30, carac- 
terise par le fait qu'on effectue la polymerisation en masse. 
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